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Description 

[0001] La presente invention se rapporte a une composition anhydre contenant des fibres, destinee aux domaines 
cosmetique et dermatologique. Plus specialement, invention s'applique au soin et/ou au traitement et/ou maquillage 
5 des matieres keratiniques comme la peau, y compris le cuir chevelu, les levres et les phaneres comme les cils, les 
sourcils, les ongles et les cheveux des etres humains. 

[0002] Cette composition peut se presenter notamment sous forme de produit coule en stick ou en coupelle comme 
les rouges ou baumes a levres, les fonds de teint coules, les produits anti-cernes, les fards a paupieres ou a joues, 
sous forme de pate ou de creme plus ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a levres fluides, les eyes 
10 liners, les mascaras, les compositions de soin, de protection solaire ou de coloration de la peau, de maquillage du 
corps ou encore de maquillage des cheveux. 

[0003] II est connu d'utiliser des fibres dans des produits de maquillage notamment pour leurs effets allongeant dans 
des mascaras (voir JP-A-57/1 58714), leur toucher " textile" (voir JP-A-7/196440), leur effet de tissus ou encore leurs 
proprietes hydratantes dans des rouges a levres (voir le document US-A-5 498 407) ou pour ameliorer les contours 

75 du rouge a levres sur les bords des levres (voir le document EP-A-0 1 06 762). Malheureusement, il est tres difficile de 
disperser des fibres dans des compositions, de facon homogene et sans former d'amas, ce qui dans une composition 
coloree et en particulier de maquillage confere generalement un maquillage non uniforme et peu esthetique. En outre, 
cette difficulty de dispersion conduit a des compositions de proprietes cosmetiques non constantes et peu reproduc- 
tibles, ce qui entraine des problemes de fabrication industrielle et des couts eleves de fabrication. 

20 [0004] Les p/oduits de maquillage ou de soin de la peau ou des levres des etres humains comme les fonds de teint 
ou les rouges a levres contiennent generalement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments 
et/ou charges et eventuellement des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. 
[0005] Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau ou les levres, presentent I'inconvenient de trans- 
ferer, c'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces, sur certains supports avec lesquels elles 

25 peuvent etre mises en contact et notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit 
une perststance mediocre du film applique, necessitant de renouveler regulierement Implication de la composition de 
fond de teint ou de rouge a levres. Par ailleurs, I'apparition de.ces traces inacceptables notamment sur les cols de 
chemisier peut ecarter certaihes femmes de I'utilisation de ce type de maquillage. 

[0006] De plus, ces compositions ont tendance a migrer, c'est-a-dire a se propager a I'interieur des rides et des 
30 ridules de la peau qui entourent les levres et les yeux, sur lesquels sont appliquees ces compositions, entramant un 
effet inesthetique. Par migration, on entend un debordement de la composition, en particulier de la couleur, hors du 
trace initial. 

[0007] Dans la demande JP-A-61 -65809 la societe Shiseido a decrit des compositions de rouge a levres "sans 
transfert" contenant une resine siloxysilicate (a reseau tridimensionnel), une huile de silicone volatile a chame silicone 
35 cyclique et des charges pulverulentes. Par ailleurs, la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-61911 des 
compositions de rouge a levres, d'eye liner et de fonds de teint "sans transfert" comportant une ou plusieurs silicones 
volatiles associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees. 

[0008] Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont inconvenient de 
laisser sur les levres, apres Evaporation des huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps 

*o (sensation de dessechement et de tiraillement), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres. 
[0009] En outre, ces compositions a base d'huiles de silicones volatiles et de resines siliconees conduisent a des 
films colores mats. Or, la femme est aujourd'hui a la recherche de produits notamment de coloration des levres, brillants. 
De plus, les proprietes de "sans transfert" des films deposes ne sont pas parfaites. En particulier, une pression ou un 
frottement prononce, conduit a une diminution de la couleur du depot eta un redepot sur le support mis en contact 

45 avec ces films. 

[0010] II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant notam- 
ment de bonnes proprietes de tenue, de "sans transfert", meme lors d'une pression ou d'un frottement prononce, un 
aspect plus ou moins brillant, adapte au desir de la consommatrice, ne migrant pas, ne dessechant pas la peau ou 
les levres sur lesquelles elle est appliquee, aussi bien lors de Tapplication qu'au cours du temps et conferant un ma- 

50 quillage ou un soin homogene esthetique. 

[0011] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des ma- 
tieres keratiniques permettant de remedier a ces inconvenients. De facon surprenante, le demandeur a trouve que 
Tutilisation de fibres dans une composition de maquillage conferait a la composition de bonnes proprietes de tenue, 
de sans transfert et de non-migration, tout en etant confortable a porter et d'aspect satine a brillant et que I'utilisation 

55 de polyols permettait de disperser de facon homogene ces fibres dans la composition, et done de conferer un ma- 
quillage homogene et harmonieux. 

[0012] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du 
corps humain, et des levres mais aussi aux produits de maquillage des phaneres comme les cils, sourcils, ongles et 
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cheveux ainsi qu'aux produits de soin et/ou de traitement de ta peau, y compris du cuir cheveiu. 

[0013] De facon plus precise, Invention a pour objet une composition anhydre de soin ou de maquillage des matieres 

keratiniques, contenant des fibres compatibilisees avec une phase grasse par au moins un polyol liquide a temperature 

ambiante. 

[0014] Par "composition anhydre", il faut comprendre une composition comprenant une phase grasse continue ho- 
mogene, dans laquelle peuvent etre disperses des ingredients insolubles dans ladite phase grasse, en I'absence de 
tensio-actif ou emulsionnant, comme des matieres colorantes, des actifs cosmetiques ou dermatotogiques, y compris 
de I'eau. En particulier, I'eau sera presente a une teneur au plus egale a 6 % du poids total de la composition, et par 
exemple inferieure a 2 % et mieux inferieur a 0,5 %. 

[0015] Par "phase grasse", ii faut comprendre un milieu non aqueux, non miscible a I'eau, contenant un ou plusieurs 
corps gras choisis parmi les composes ayant au moins 10 atomes de carbone et mieux 16 atomes de carbone, les 
composes silicones, les composes fluores et leurs melanges. Ne sont pas consideres comme corps gras les solvants 
organ iques utilises ciassiquement dans les vernis a ongles. 

[0016] Par "fibre", il faut comprendre un objet de bngueur L et de diametre D tel que L soit tres superieur a D, D 
etant le diametre du cercle dans lequel s'inscrit la section de la fibre. En particulier, le rapport UD (ou facteur de forme) 
est choisi dans la gamme allant de 3,5 a 2 500, de preference de 5 a 500 et mieux de 5 a 150. 
[0017] Par "temperature ambiante", il faut comprendre une temperature de 25°C, a pression atmospherique normale 
(76 mm de Hg). 

[0018] Par "polyol", il faut comprendre toute molecule organique comportant au moins deux groupements hydroxyle 
libres. En parlpjlier, le ou les polyols de I'invention presentent une valeur d'lOB (Balance/lnorganique/Organique) 
superieure a 0,5 et en particulier allant de 1 a 7 et plus specialement de 1,5 a 5,5. 

[001 9] Le parametre IOB est connu de Phomme du metier a partir d'un certain nombre de publications comme Particle 
de A. FUJITA Pharm. Bull 2, 163-173 (1954) et les documents JO 9/151109, J08/217639 de Shiseido ou J09/175925 
de Kose. 

[0020] A titre d'exemples de polyols qui verifient les criteres precedents, et qui peuvent etre utilises seuls ou en 
melange dans la composition de I'invention, on peut citer : 



Nom 


Valeur d'lOB 


- Propylene glycol 


3,333 


- Butylene glycol 


2,500 


- Isoprene glycol 


2,222 


- Pentylene glycol 


2,000 


- Hexylene glycol 


1,818 


- PEG-4 O 


2,656 


- PEG-6 


2,396 


- PEG-8 


2,266 


- Glycerol 


5,000 


- Panthenol 


3,125 



(*) De tacon generale, on peul cher les polyethylene glycols (PEG) ayant de 4 a 8 motifs Methylene glycol. 



[0021] A titre d'exemple de polyols qui ne verifient pas le critere precedent relatif a I'lOB, on peut citer : 



Nom 


Valeur d'lOB 


- PPG-10 Butane diol 

- pofyglyceryl 3 diisostearate 

- Huile de ricin 


0,588 
0,511 
0,404 



[0022] Par "compatibilisation", on entend une solubilisation totale ou partielle ou une dispersion homogene au mi- 
croscope des fibres dans la phase grasse. 

[0023] Les fibres peuvent etre introduites dans la composition de invention suivant plusieurs procedes : 

Elles peuvent etre solubilisees ou dispersees dans un ou plusieurs polyols selon I'invention, puis le melange obtenu 
peut etre ensuite solubilise ou disperse, en I'absence d'emulsionnant, dans la phase grasse de la composition, 
liquide ou rendue liquide par chauffage, si necessaire (a condition de ne chauffer qu'a une temperature inferieure 
a celles de fusion ou de ramollissement des fibres) ; 
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Le ou les polyols selon ^invention peuvent etre, dans un premier temps, solubiiises ou disperses dans la phase 
grasse de la composition, puis les fibres peuvent etre solubilisees ou dispersees dans le melange polyols/phase 
grasse. 

5 [0024] De preference, on utilise le premier mode d'incorporation des fibres, en utilisant un melange 50/50 en poids 
de polyol et de fibres. Le melange peut etre realise a I'aide d'une turbine foumissant suffisamment d'energie mecanique 
pour mouiller parfaitement les fibres comme ia turbine Turbotest-Rayneri vendue par ia societe VMI (Montaigu, France). 
[0025] Le ou les polyols compatibilisant les fibres avec ia phase grasse peuvent etre presents en une quantite allant 
de 0,1 a 95 % du poids total de la composition et mteux en une quantite allant de 1 a 50 %. 

10 [0026] Cette composition peut etre utilisee telle quelle ou bien etre incorporee dans une composition plus complexe. 
Elle est notamment non collante au toucher, non grasse et douce a I'application, s'etaiant bien, tout en etant d'un 
aspect homogene. 

[0027] Les fibres utilisables dans ia composition de I'invention peuvent etre des fibres d'origine synthetique ou na- 
turelle, minerale ou organique. Elles peuvent etre courtes ou longues, unitaires ou organisees par exemple tressees, 
75 creuses ou pleines. Leur forme peut etre quelconque et notamment de section circulaire ou polygonale (carree, hexa- 
gonale ou octogonale) selon I'application specrfique envisagee. En particulier, leurs extremites sont epointees et/ou 
polies pour eviter de se blesser. 

[0028] En particulier, les fibres ont une longueur allant de 1 nm a 20 mm, de preference de 1 0 nm a 5 mm et mieux 
de 0,1 mm a 1 ,5 mm. Leur section peut etre comprise dans un cercle de diametre allant de 2 nm a 1 0Oum, de preference 
20 allant de 20 nm a 20 pm et mieux de 500nm a 20 pm. Le poids ou titre des fibres est souvent donne en denier ou 
decitex et represente le poids en gramme pour 9 km de til. De preference, les fibres selon I'invention ont un titre choisi 
dans la gamme allant de 0,15 a 30 deniers et mieux de 0,18 a 18 deniers. 

[0029] Pour obtenir un maquillage brillant, ce qui tout particulierement recherche pour le maquillage des ongles et 
des levres, on utilise avantageusement des fibres courtes ayant en particulier une longueur allant de 1 nm a 200pm 
25 En revanche, pour un maquillage mat, ce qui surtout recherche pour le maquillage du visage (notamment pour une 
poudre ou un fond de teint), on utilise de preference des fibres longues, ayant notamment une longueur superieure a 
200pm. 

[0030] Les fibres peuvent etre celles utilisees dans la fabrication des textiles et notamment des fibres de soie, de 
coton, de laine, de lin, des fibres de cellulose extraites notamment du bois, des legumes ou des algues, de polyamide 

30 (Nylon ®), de rayonne, de viscose, d'acetate notamment d'acetate de rayon ne, de cellulose ou de soie, de poly-p- 
phenylene terephtamide notamment de Kevlar <S>, en acrylique notamment de potymethacrylate de m6thyle ou de poly 
2-hydroxyethyl methacrylate, de polyolefine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de verre, de silice, 
d'aramide, de carbone notamment sous forme graphite, de Teflon ®, de collagene insoluble, de polyesters, de poly- 
chlorure de vinyle ou de vinylidene, d'alcool polyvinylique, de polyacrylonitrile, de chitosane, de polyurethane, de po- 

35 lyethylene phtalate, des fibres formees d'un melange de polymeres tels que ceux mentionnes ci-avant, comme des 
fibres de polyamide/polyester. 

[0031] On peut aussi utiliser les fibres utilisees en chirurgie comme les fibres synthetiques resorbables preparees 
a partir d'acide glycolique et e-capro lactone (Monocryl de che2 Johnson & Johnson) ; les fibres synthetiques resorba- 
bles du type copolymere d'acide lactique et d'acide glycolique (Vicryl de chez Johnson & Johnson) ; les fibres de 
<o polyester terephtalique (Ethibond de chez Johnson & Johnson) et les fils d'acier inoxydable (Acier de chez Johnson 
& Johnson) notamment pour une application en vernis a ongles. 

[0032] Par ailleurs, les fibres peuvent etre traitees ou non en surface, enrobees ou non. Comme fibres enrobees 
utilisables dans Hnvention, on peut citer des fibres de polyamide enrobees de sulfure de cuivre pour un effet anti- 
statique (par exemple le R-STAT de chez Rhodia) ou un autre poly me re permettant une organisation particuliere des 
45 fibres (traitement de surface specrfique) ou traitement de surface induisant des effets de couleurs/hologrammes (fibre 
Lurex de chez Sildorex, par exemple). 

[0033] De preference, on utilise des fibres d'origine synthetiques et en particulier des fibres organiques, comme 
celles utilisees en chirurgie. 

[0034] Les fibres utilisables dans la composition selon I'invention sont preferentiellement des fibres de polyamide 
50 ou de poly-p-phenylene terephtamide. Leur longueur (L) peut alter de 0,1 a 5 mm, de preference de 0,25 a 1 ,6 mm et 
leur diametre moyen (D) peut aller de 5 a 50 pm. En particulier, on peut utiliser les fibres de polyamide comme rcialisees 
par les Etablissements P. Bonte sous le nom Polyamide 0,9 Dtex 0,3 mm, ayant un diametre moyen de 6u,m, un poids 
d'environ (0,9 dtex) et une longueur allant de 0,3mm a 1,5mm. On peut aussi utiliser les fibres de poly-p-phenylene 
terephtamide de diametre moyen de 12 u,m et de longueur d'environ 1,5 mm comme celles vendues.sous le nom de 
55 Kevlar Floe par la societe Du Pont Fibres. 

[0035] La concentration en fibres est fonction de I'application specrfique et du type de produit envisage. Pour un 
produit de maquillage du visage du type fond de teint ou des levres (du type rouge a levres) la concentration en fibres 
peut aller de 0,1 a 20% du poids total de la composition, de preference de 0,5 a 10%. Pour un effet special notamment 
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de maquillage du corps, des ongles ou des cheveux, la quantite de fibres peut aller jusqu'a 30% du poids total de la 
composition. 

[0036] La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de creme plus ou moins fluide 
voire meme de lotion anhydre. Elle peut etre un gel anhydre, rigide ou souple, eventuellement coule en stick ou en 

5 coupelle. De preference, elle se presente sous forme coulee. 

[0037] La phase grasse de la composition de I'invention peut contenir un ou plusieurs corps gras liquides a tempe- 
rature ambiante et pression atmospherique, appeles huiles. Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees d'ori- 
gine animale, vegetale, minerale ou synthetique, des huiles siliconees et/ou fluorees et leurs melanges. 
[0038] Par "huile hydrocarbonee*, on entend une huile contenant majoritairement des atomes de carbone et des 

io atomes d'hydrogene et en particulier des chaines alkyle ou alcenyle comme les alcanes ou alcenes mais aussi une 
huile a chaine alkyle ou alcenyle comportant un ou des groupements ether, ester ou acide caboxylique. 
[0039] Comme huiles utilisables dans la composition selon 1'invention, on peut citer notamment: 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene ; 

is - les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 1 0 atomes de carbone 
comme les triglycerides des acides heptanoTque ou octanoTque ou encore les huiles de tournesol, de maTs, de 
soja, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, d'arara, de ricin, d'avocat, 
les triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux 
vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel, I'huile de jojoba, de beurre 

20 de karite ; ^ 

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels que les huiles de paraffine et leurs 
derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam ; 

les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles de formule Ft, COOR 2 dans laquelle 
represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et l\ represente une 

25 chaine hydrocarbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile de Purcellin, I'isono- 

nanoate d'isononyle, le myristate dlsopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, I'erucate 
d'octyl-2-dodecyle, 1'isostearate d'isostearyle ; les esters hydroxy les comme I'isostearyl lactate, I'octy I hydroxys- 
tearate, I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates, octa- 
noates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate 

30 de neopentylglycol, te diisononanoate de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol comme le tetraiso stea- 

rate de pentaerythrytyle ; 

des alcools gras ayantde 1 2 a 26 atomes de carbone comme loctyldodecanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol, 

le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique ; 

les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees ; 
35 - les huiles siliconees comme les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou cycliques ; les poly- 

dimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant ou en bout de chaine siliconee, 

groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenylees comme les phenyl trimethicones, les 

phenyl dimethicones, les phenyltrimethylsilbxy diphenyl-siloxanes, les diphenyl dimethicones, les diphenylmethyl- 

dipheny! trisiioxanes, les 2-phenylethyl trimethyl-siloxysilicates, 
*o - leurs melanges. 

[0040] Ces huiles peuvent representer de 0,2 a 99,85 % du poids total de la composition, de preference de 1 a 80 
% et mieux de 10 a 80 %. 

[0041] La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout ingredient usuellement utilise dans le domaine 
4 5 concerne, tel que des matieres colorantes comme les pigments, les nacres, les colorants solubles dans la phase grasse 
liquide ou dans les polyols selon I'invention, des antioxydants, des huiles essentielles, des conservateurs, des parfums, 
des polymeres liposolubles notamment hydrocarbones tels que les polyalkylenes ou le polylaurate de vinyle, des ge- 
I'rfiants de phase grasse liquide, des agents structurants de la phase grasse liquide comme les cires, les gommes et 
les charges, des agents dispersants de pigments, des actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple 
50 des emollients, des hydratants (eau), des vitamines, de la lanoline liquide, des acides gras essentiels, des filtres solaires 
lipophiles ou hydrophiles et leurs melanges. Ces ingredients peuvent etre presents dans la composition au taux usuel- 
lement utilises dans les domaines consideres. 

[0042] Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir les eventuels ingredients complementaires et/ou leur quan- 
tite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou substantiel- 
55 lement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[0043] Avantageusement ia composition contient des cires en vue de la rigidifier. Les cires peuvent etre hydrocar- 
bonees, fluorees et/ou siliconees et etre d'origine vegetale, minerale, animale et/ou synthetique. En particulier, les 
cires presentent une temperature de fusion superieure a 45 °C. 
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[0044] Comme cire utilisable dans I'invention, on peut citer des cires hydrocarbonees (ne contenant que des atomes 
de carbone et d'hydrogene), siliconees et/ou fluorees, comportant eventuellement des fonctions ester, hydroxyle ou 
thiol. A titre d'exemple, on peut citer, la lanoline, la cire d'abeilles, la cire de Carnauba ou de Candellila, la paraffine, 
les ci res de lignite ou microcristalline, la ceresine ou I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les cires de polyethylene, 
s les cires de silicones comme les alkyl ou alkoxy-dimeticone ayant de 1 6 a 45 atomes de carbone, les cires de Fischer- 
Tropsch et leurs melanges. 

[0045] La nature et la quantite des cires sont fonction des proprietes mecaniques et de textures recherchees. A titre 
indicatif, la composition peut contenir de 0 a 50 % en poids de cires, par rapport au poids totat de la composition et 
mieux de 5 a 30 %. Ces cires sont, en outre, des agents structurants de la composition. 
10 [0046] La composition de invention peut comprendre, avantageusement une phase particulate, generalement pre- 
sente a raison de 0 a 40 % du poids total de ta composition, de preference de 0,5 a 25 %, et mieux de 1 a 25 % et qui 
peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions 
cosmetiques ou dermatologiques. 

[0047] Par pigments, il faut comprendre des particuies blanches ou cotorees, minerales ou organiques, insolubles 

15 dans la phase grasse liquide, destinees a colorer et/ou opacrfier la composition. Par charges, il faut comprendre des 
particuies incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. Par nacres, il faut com- 
prendre des particuies irisees, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. 
Ces charges et nacres servent notamment a modifier la texture de la composition et font notamment partie des agents 
structurants susceptibles de conduire a une forme solide. 

20 [0048] Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0,05 a 25 % du poids de la composition 
finale, et de preference a raison de 2 a 15 %. Comme pigments mineraux utiiisables dans l'invention, on peut citer les' 
oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le bleu ferrique. 
Parmi les pigments organiques utiiisables dans linvention, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, 
strontium, calcium (DC Red N c 7), aluminium (DC Red N°21 ou FDC Yellow N° 6). 

25 [0049] Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0 a 20 % du poids total de la composition, 
de preference a un taux de I'ordre de 1 a 15 %. Parmi les nacres utiiisables dans Invention, on peut citer le mica 
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore. 
[0050] Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 35 % du poids total de la composition, de preference 0,5 
a 15 %. On peut notamment citer le talc, le mica, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) etde polyethy- 

30 lene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymeres telles que I'Expancel (Nobel Industrie), 
le Polytrap (Dow Corning) et les microbilles de r6sine de silicone (Tospearl de Toshiba, par exemple). 
[0051] La composition selon l'invention peut se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de 
soin de la peau ou sous forme d'une composition de protection solaire ou de demaquillage. Elle se presente alors sous 
forme non coloree, contenant eventuellement des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elles peuvent alors etre 

35 utilisees comme base de soin pour la peau ou les levres (baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du 
soleil et/ou du vent), creme de soin de jour ou de nuit. 

[0052] La composition de I'invention peut Egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage 
de ia peau, en particulier un fond de teint, un blush, un fard a joues ou a paupieres ou de maquillage des levres comme 
un rouge a levres ou un brillant a levres, pr6sentant Eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ou encore 
40 sous forme d'eye liner, de mascara, ou de vernis a ongles. 

[0053] L'invention peut, en outre, se presenter sous forme de shampooing traitant ou non, colorant ou non, de produit 
apres shampooing. 

[0054] Bien entendu ia composition de linvention doit etre cosmetique me nt ou dermatologiquement acceptable, a 
savoir non toxique et susceptible d'etre appiiquee sur la peau ou les levres ainsi que sur les phaneres d'etres humains. 
<5 [0055] La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus, generalement utilises dans le" 
domaine cosmetique ou dermatologique. 

[0056] L'invention a encore pour objet un procedS cosmetique de soin ou de traitement des matieres keratiniques 
et notamment de la peau ou des levres des etres humains, comprenant Implication sur matieres keratiniques de la 
composition en particulier cosmetique telle que definie ci-dessus. 
50 [0057] L'invention a encore pour objet I'utilisation cosmetique de fibres dans une composition anhydre de soin ou 
de maquillage des matieres keratiniques, contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide a temperature 
ambiante, pour conferer a ladite composition de ia tenue dans le temps notamment a la pression et au frottement et/ 
ou de la brillance. 

[0058] L'invention a encore pour objet un procede cosmetique pour conferer de la tenue dans le temps et/ou de la 
>5 brillance a une composition anhydre de soin ou de maquillage, contenant une phase grasse et au moins un polyol 
liquide a temperature ambiante, consistant a introduce dans ladite composition des fibres. 

[0059] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont a temperature 
ambiante donnes en poids. 
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Exemple 1 : Rouge a levres renlermant des fibres de polyamide 
[0060] 

Cire de polyethylene 7% 

Cire microcristalline 7 % 

Huile de sesame 24 % 

Huile de jojoba 24 % 

Phenyltrimethicone 3 % 

Fibre de polyamide (0.3mm de long) 5 % 

Pigments 9,5% 

LanoJine 10,5% 

Glycerine 10% 

[0061] Preparation ;On introduit a temperature ambiante (25° C) les fibres dans la glycerine et on sou met ['ensemble 
a une agitation de 1000 tr/min pendant 30 min avec une turbine Rayneri. Par ailleurs, on chauffe le melange de cires 
et d'huile a une temperature de 100°C, puis on introduit les pigments dans le melange fondu, sous agitation dans une 
turbine tricylincre. On introduit le melange glycerine/fibres dans le melange cire/huile/pigments. Le tout est melange 
dans un poelon (a 100°C) sous agitation magnetique pendant 20min. Le melange est ensuite coule dans un moule 
pre-chauffe a 45°C, pour donner un stick. 

[0062] On obtient un rouge a levres brillant ayant de bonne propriete de tenue et de resistance au frottement et a 
la pression, assurant un maquillage homogene et esthetique. En particulier, les proprietes de sans transfert de ce 
rouge a levres ont ete comparers a celtes d'un rouge a levres selon I'art anterieur contenant les memes ingredients 
a Pexception des fibres, la teneur en fibres etant compensee par ta teneur glycerine. L'application de ces 2 compositions 
est effectuee en comparatif par demi-levre. Apres un sechage a Pair ambiant de 2 min, les testrices effectuent un « 
bisous» sur une feuille de papier d'imprimerie. Elles re-appliquent du rouge a levres par demi-levres puis effectuent 
un « bisous >» sur la feuille de papier apres un sechage a Pair ambiant de 10 min. Elles effectuent un autre « bisous » 
sur la feuille de papier apres un sechage a I'air ambiant de 50 min. L'appreciation du sans transfert est visuelle. 
[0063] 100 % des testrices ont note des proprietes de sans transfert tres superieures pour le rouge a levres selon 
Tinvention par rapport a celui de Tart anterieur, pour les 3 tests de « bisous ». 

Exemple 2 : Fond de telnt anhydre renfermant des fibres de polyamide 

[0064] 

Cire microcristalline 3 % 
Cire de Carnauba 5.5 % 
Octyl palmitate 27.5 % 
Octyl dodecanol 10% 
Fibres de polyamide (0.3mm de long) 3 % 
Glycerine 7 % 
Pigments 10% 
Ti02 nanometrique 9 % 
Silicate de Magnesium 8 % 
Poudre de Nylon 9,5 % 
Poudre de silice 4 % 
. Actifs 2,5 % 

[0065] Ce fond de teint est realise comme le rouge a levres de I'exemple 1 , avec introduction des actifs en dernier 
puis coulage dans un boTtier approprie. Le fond de teint obtenu confere un maquillage homogene esthetique, doux, 
non gras, ne transferant pas meme sous la pression. 

Exemple 3 : Rouge a levres renfermant des fibres de Kevlar Floe 
[0066] 

Cire d'abeilles oxypropylenee 14,5 % 
Cire microcristalline 3 % 
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Cire de lanoline oxypropylenee 2 % 

Huile de sesame 18% 

Huile d'arara 10% 

Erucate d'oleyle 10 % 

Lanoline 20 % 

Lanoline acetylee 6 % 

Fibres de Kevlar (1 ,5 mm de long) 2 % 

Propylene glycol 7 % 

Pigments 10,5% 

[0067] Ce rouge a levres en stick est realise comme le rouge a levres de I'exemple 1. Le rouge a levres obtenu 
confere un maquillage homogene esthetique, doux, non gras, ne transferant pas meme sous la pression. 

Exemple 4 : Rouge a levres renfermant des fibres de polyamlde 

[0068] 

Cire d'abeilles polyglycerolee (3 moles) 4,4 % 
Cire microcristalline 11% 
. "Cire de lanoline oxypropylenee 6,2 % 
Huile de sesame 12,4% 
Huile d'arara 12,4% 
Erucate d'oleyle 12,4 % 
Lanoline 20 % 
Lanoline acetylee 6,2 % 
Fibres de polyamide (0,9 Dtex 0,3) 5 % 
Pigments qsp100% 

[0069] Ce stick de rouge a levres a ete compare a un stick de rouge a levres de meme composition dans laquelle 
les 5 % de fibres ont ete remplacees par 5 % de poudre spherique de copolymere de methacryiate de lauryl/metha- 
cryiate d'ethylene glycol (Polytrap 6603 vendu par APS) et a ete juge moins briilant que le rouge a levres de I'invention 
par un panel d'experts. La poudre Polytrap a un diametre D de 0,1 a 1 jim et un facteur de forme UD de 0. 



Revendlcations 

1. Composition anhydre de soin ou de maquillage, contenant des fibres compatibilisees avec une phase grasse par 
au moins un polyol liquide a temperature ambiante, ces fibres ayant une longueur tres superieure a leur diametre. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le polyol presente une valeur d'lOB allant de 1 a 7 
et de preference de 1 ,5 a 5,5. 

3. Composition seion Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polyol est choisi parmi le 
propylene glycol, le butylene glycol, I'isoprene glycol, le pentylene glycol, Phexylene glycol, les polyethylene glycols 
ayant de 4 a 8 motifs ethylene glycol, le glycerol, le panthenol, et leurs melanges. 

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polyol est present en une 
quantite allant de 0,1 a 95 % du poids total de la composition et mieux en une quantite allant de 1 a 50 %. 

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres sont choisies parmi 
les fibres de soie, de coton, de laine, de lin, des fibres de cellulose extraites notamment du bois, des legumes ou 
des algues, de polyamide, de rayonne, de viscose, d'acetate notamment d'acetate de rayonne, de cellulose ou 
de soie, de poly-p-phenylene terephtamide, en acrylique notamment de polymeth aery late de methyle ou de poly 
2-hydroxyethyl methacryiate, de polyolef ine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de verre, de silice, 
d'aramide, de carbone notamment sous forme graphite, de Teflon <8>, de collagene insoluble, de polyesters, de 
polychlorure de vinyle ou de vinylidene, d'alcool polyvinylique, de polyacrylonitrile, de chitosane, de polyurethane, 
de polyethylene phtalate, des fibres de melanges de polymeres, des fibres chirurgicales. 
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6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres sont des 
fibres d'origine synthetique. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres sont des 
fibres de polyamide ou de pory-p-phenylene terephtamide. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres ont une 
longueur L et un diametre D tel que UD est choisi dans la gamme allant de 3,5 a 2 500, de preference de 5 a 500 
et.mieux de 5 a 150. 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres ont une 
longueur allant de 0,1 a 5 mm, de preference de 0,25 a 1 ,6 mm. 

10. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres ont un 
diametre moyen allant de 5 a 50 u.m. 

11. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que les fibres ont un titre 
choisi dans la gamme allant de 0,15 a 30 deniers et mieux de 0,18 a 18 deniers. 

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile liquide a temperature ambiante choisie parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale, vege- 
tate ou minerale, les huiles siliconees et/ou fluorees et leurs melanges. 

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moins une huile 
choisie parmi le perhydrosqualene ; les triglycerides des acides heptanolque ou octanolque ou encore les huiles 
de tournesol, de mais, de soja, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, 
d'arara, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides caprylique/caprique, I'huile de jojoba, de beurre de karite ; 
les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam ; 
I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, Hsononanoate d'isononyle, le palmitate d*ethyl-2hexyle, le stearate 
d'octyl-2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle, I'isostearate dlsostearyle ; I'isostearyl lactate, I'octy I hydroxy stea- 
rate, I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates, octanoa- 
tes, decanoates d'alcools gras ; le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentyl glycol, le diiso- 
nonanoate de diethyleneglycol ; les esters du pentaerythritol ; I'octyldodecanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldeca- 
nol, le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique ; les polymethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou 
cycliques, liquides a temperature ambiante ; les phenyl trimethicones, les phenyltrimethylsiloxy-diphenylsiloxanes, 
les diphenyl dimethicones, les diphenyl-methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenyl-ethyl trimethylsiioxysilicates, et 
leurs melanges. 

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
une charge particulaire. 

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de 
un gel anhydre, rigide ou souple, eventuellement coule en stick ou en coupelle. 

16. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins. 
un ingredient choisi parmi les matieres colorantes, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les 
parfums, les polymeres liposolubles, les gelifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les charges, 
les dispersants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques et leurs melanges. 

17. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue un rouge a levres 
ou un brillant a levres, un fond de teint, un produit anti-cernes, un mascara, un eye liner, un fard a joues ou a 
paupieres, un produit de maquillage du corps, un produit de soin ou de protection solaire, de maquillage des 
cheveux. 

18. Procede cosmetique de soin ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, comprehant I'appli- 
cation sur ces matieres keratiniques de la composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 
precedentes. 



EP 1 053 742 A1 



1 9. Utilisation cosmetique de fibres dans une composition anhydre de soin ou de maquillage des matieres keratiniques, 
contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide a temperature ambiante pour conferer a ladite compo- 
sition de la tenue dans le temps notamment a la pression et au frottement et/ou de la brillance. 

20. Procede cosmetique pour conferer de la tenue dans ie temps et/ou de la brillance a une composition anhydre de 
soin ou de maquillage, contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide a temperature ambiante, con- 
sistent a introduire dans ladite composition des fibres. 
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